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Mittel und Verwendungen zum Behandeln und Vergiiten von 
Baustoffen, Miner algemi s chen und Mineralfarben 
15 sowie Verfahren hierfur 



Die Erfindung betrifft ein Mittel zum Behandeln,, insbesondere 
20 Impragnieren, Abdichten, Sperren, Verfestigen, Konservieren, 
Trockenlegen und/oder Trockenhalten von kapillarporigen 
Baustoffen wie Ziegel-, Natur- und Kalksandsteine und/oder 
Betonwerkstof fe, ein Mittel zum Vergiiten, insbesondere 
Hydrophobieren, Sperren und Verfestigen von Mineralgemischen 
25 wie Mortel, Estrich, Schlaramen und Beton sowie ein Mittel zum 
Hydrophobieren von Mineralfarben. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Behandeln, 
insbesondere Hydrophobieren, Impragnieren, Abdichten, 
30 Sperren, Verfestigen, Konservieren, Trockenlegen und/oder 
Trockenhalten von kapillarporigen Baustoffen wie Ziegel-, 
Natur- und Kalksandsteine und/oder Betonwerkstof f e, ferner 
ein Verfahren zum Vergiiten, insbesondere Hydrophobieren, 
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Sperren und Verfestigen von Mineralgemischen wie Mortel, 
Estrich, Schlammen und Beton sowie ein Verfahren zum 
Hydrophobieren von Mineralfarben. 

Des weiteren betrifft die Erfindung die Verwendung des 
Mittels zum Hydrophobieren, Impragnieren, Abdichten, Sperren, 
Verfestigen, Konservieren, Trocknen und/oder Trockenhalten 
von kapillarporigen Baustoffen wie Ziegel-, Natur- und 
Kalksteine und/oder Betonwerkstof f e, ferner die Verwendung 
zum Verguten, insbesondere Hydrophobieren, Sperren und 
Verfestigen, von Mineralgemischen wie Mortel, Estrich, 
Schlarnmen und Beton sowie die Verwendung zum Hydrophobieren 
von Mineralfarben. 

Aus der DE 38 04 741 Al ist ein Mortel mit einem Mittel zum 
Trockenlegen und/oder Trockenhalten von Mauerwerk mit 
Silikaten und Karbonaten bekannt, dass 30 bis 50 Gew. -% 
Kalziumhydroxyd, 5 bis 20 Gew.-% Seife, 25 bis 40 Gew.-% 
Wasser, 0,5 bis 5 Gew.-% eine Karbonatverbindung, 1 bis 8 
Gew.-% Silikatverbindung und 0,5 bis 5 Gew.-% Fullstoffe 
enthalt . 

Dieser bekannte Mortel soli geeignet sein, nasses bzw. 
durchf euchtetes Mauerwerk trockenzulegen und/oder trocken zu 
halten. Dies mag fur den aufreren Schutz des Mauerwerks gegen 
oberf lachlich eindringende Nasse durch Verputzen durchaus 
zutreffen. 

Vorhandenes Mauerwerk kann durch Verputzen jedoch nicht gegen 
aufsteigende Feuchtigkeit bzw. Nasse geschutzt werden. Ebenso 
ist es nicht moglich, nasses Mauerwerk allein durch Verputzen 
mit einem Mortel trocken zu legen und trocken zu halten. Dies 
wird nur durch Horizontalsperren erreicht, die in das 
vorhandene Mauerwerk eingebracht werden rniissen. Dazu ist das 
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bekannte Mortel ungeeignet, weil der hohe Kalziumhydrat- 
und/oder Kalziumhydroxyd-Gehalt zu einer sehr starken 
5 Wasserabstofiung und zu einer sehr schnellen Verstopfung der 
Verteilmittel, beispielsweise Kapillarohrchen oder 

In j ektionspacker f uhrt • 

Der hohe Kalziumgehalt ist auch dafur verantwortlich, dass 
der behandelte Untergrund fur einen nachf olgenden Anstrich 
10 oder Klebauftrag nicht haf tungsf ahig ist. 

Fur die Sanierung von Mauerwerken, insbesondere zur 
Trockenlegung oder Einbringen von Horizontalsperren ist es 
bekannt (beispielsweise DE 42 00 122 Al) , hydrophobierende 

15 oder abdichtende Losungen in das Mauerwerk uber Bohrlocher 
und In j ektionspacker bzw. Kapillarrohrchen einzubringen. 
Bisher wurden durchweg Injektions- bzw, Impragnierlosungen 
auf Kunststof fbasis wie Isocyanatgruppen aufweisende 
Verbindungen (DE 197 06 904 Al) , Organoalkoxysilan (DE 195 13 

20 238 Al, DE 196 05 674 Al, EP 344 919 Bl) , Wasser-in-Ol- 
Emulsionen (DE 101 30 091 Al) , siliziumorganische 
Verbindungen (DE 39 11 479 Al) eingesetzt, die durch 
Vernetzung bzw. chemische Reaktion eine f lussigkeitsdichte 
Horizontalsperre im Mauerwerk erzeugen. 

25 Aus der DE 44 18 441 Al ist auch ein Harzbildner aus 
pflanzlichen Olen mit korrespondierenden Esterderivaten zura 
Abdichten poroser Bauflachen gegen Feuchtigkeit bekannt. 
Allen diesen bekannten Mitteln ist der Nachteil gemeinsam, 
dass jedes der bekannten Mittel nur ein spezielles 

30 Einsatzgebiet abdeckt und somit von seiner Anwendungsbreite 
deutlich eingeschrankt ist. Je nach den Anf orderungen mussen 
deshalb unterschiedliche Impragnier- bzw. In jektionsmittel 
eingesetzt werden, die aufterdem hinsichtlich Toxizitat, 
Entzundlichkeit und Geruch unkritisch sein mussen. 
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Bei diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, ein Mittel, ein Verfahren und Verwendungen der 
eingangs genannten Art anzugeben, mit denen es moglich ist, 
kapillarporige Baustoffe von Alt- und Neubauten, 
Mineralgemische. und Mineralf arben gleichermafien mit hoher 
Wirksamkeit und einfacher Handhabung unter Erreichung einer 
langen Schutzdauer losungsmittel- und kunsthar zf rei zu 
hydrophobieren und/oder gegen Feuchtigkeit zu sperren, ohne 
dass eine nachfolgende Beschichtung des Baustoffs 
beeintrachtigt, seine Dampf durchlassigkeit stark verringert 
und die Eigenfarbe des Baustoffes, des Mineralgemisches oder 
der Mineralf arbe verandert wird. 



Diese Aufgabe wird durch ein Mittel der eingangs genannten 
Gattung mit den kennzeichnenden Merkmalen der Anspruche 1 bis 
3, durch ein Verfahren mit den kennzeichnenden Merkmalen des 
Anspruches 9, 18 und 28 sowie durch eine Verwendung nach den 
Anspruchen 3 bis 35 gelost. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind den Unteranspruchen 
entnehmbar . 

Das erf indungsgemafte Mittel zeichnet sich vor allem dadurch 
aus, dass es erstmals gelungen ist, ein rein anorganisches 
Mittel zur Verfiigung zu stellen, welches fur den vorbeugenden 
oder auch nachtr&glichen Feuchtigkeitsschutz von Baustoffen, 
die Vergiitung von Mortel, Est rich, Schlammen oder Beton sowie 
die Hydrophobierung von Mineralf arben gleichermaJien geeignet 
ist • 

Dies ermoglicht den Einsatz des erf indungsgemaften Mittels fur 
Irapragnierungen, Abdichtungen und Konservierungen von 
kapillarporigen Baustoffen im Alt- und ISIeubau^ die 
Oberf lachenabdichtung und -konservierung, das Einbringen von 
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Horizontalsperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit im 
5 Mauerwerk sowie das dauerhafte Trockenlegen und Trockenhalten 
von Mauerwerk. 

Das erfindungsgemafle Mittel enthalt Bestandteile, die 
losungsmittel- und kunstharzf rei, geruchlos und toxilogisch 
unbedenklich sind. Das Mittel dringt gut und tief in die 

10 kapillarporige Struktur des Baustoffs ein, ohne dass die 
Poren zugesetzt warden, wodurch sich die Dif f usionsf ahigkeit 
verbessert. Die Schutzwirkung des erf indungsgemafien Mittels 
gegen eindringende Feuchtigkeit bzw. Wasser halt uber einen 
langen Zeitraum unvermindert an, Salzausbluhungen und 

15 Schimmelbildung werden dauerhaft verhindert . 

Die mit dem erf indungsgemaUen Verfahren hergestellten 
Oberf lachenabdichtungen sind alkalistabil, resistent gegen 
schadigende Umwelteinf liisse und lassen sich problemlos mit 
Putz und/oder Anstrichen bzw. Fliesen beschichten oder 

20 bekleben. 

Das erfindungsgemafte Mittel lasst sich als einkomponentige 
Losung im Tranke- und Penetrationsverf ahren in den 
kapillarporigen Baustoff im Niederdruck als auch bei erhohten 
Druck verbringen. Die bisher ubliche Verf ahrensweise, 

25 Bohrlocher in das Mauerwerk einzubringen und die 
einkomponentige Losung des erf indungsgemaJien Mittels uber 
Kapillarrohrchen dem Mauerwerk zuzufuhren, kann beibehalten 
werden, ebenso die Arbeitsweise mit Packern zur Herstellung 
einer Horizontalsperre . 

30 Auch zur Vergiitung von Mineralgemischen, beispielsweise 
Sanierputze, Sperrputze, Estriche, Dichtungsestriche und 
-schlamme und Beton, ist das erf indungsgemafie Mittel 
besonders vorteilhaft geeignet. Es wird einfach dem 
Anmachwasser zugesetzt und schrankt die kapillare 
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Leitf ahigkeit des Mineralgemisches stark ein, so dass 

dieselben wassersperrende Eigenschaf ten erhalten. 

Es ist nur darauf zu achten, dass je nach der vorliegenden 

Aufgabenstellung fur das entsprechende Mineralgemisch die 

Menge des zuzuset zenden Wassers eingehalten wird. 

Besteht beispielsweise die Aufgabe darin, eine 

Horizontalsperre in einem alten Mauerwerk herzustellen, ist 

das erf indungsgemaBe Mittel im Verhaltnis von 1:15 anzumachen 

und durch Packer uber die Bohrlocher in das Mauerwerk zu 

verbringen . 

Mineralfarben konnen ebenfalls mit dem Mittel hydrophobiert 
werden, in dem die Losung der wassrigen Dispersion der als 
Anstrichmittel verwendeten anorganischen Bindenmittel wie 
Kalk, Weiftzement oder Silicatf arben (Wasserglas) zugesetzt 
wird. 



Die Erfindung soli nachstehend an mehreren 

20 Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert werden. 

Beispiel 1 

In ein altes Mauerwerk soil eine Horizontalsperre gegen 
auf steigendes Wasser nachtraglich eingebracht werden. Der 
25 vorhandende Wandputz wird etwa 30 bis 50 cm uber den daflir 
vorgesehen'en Bereich abgeschlagen und loses Material 
entfernt. Die Fugen werden etwa 3 bis 5 cm ausgekratzt und 
alle Oberflachen staubfrei gereinigt. 

Zur Anwendung kommt ein erf indungsgemafies Mittel mit 

30 folgender Zusammensetzung : 

Wasser 72 Masse-% 

Kernseife 17 Masse-% 

Kaliumcarbonat 4 Masse-% 

Natriumhydroxid 3 Masse-% 

35 weifies Bariumsulfat 4 Masse-%. 



HG/241687-MD 



7 



CHDP 



Dieses Mittel wird mit reinem Leitungswasser im Verhaltnis 
von einem Teil des Mittels zu 8 Teilen Wasser angemacht . 
Der Fugenmortel wird dann mit dem Anraachwasser vermischt, 
wobei die ausgekratzten Fugen vorher mit dem Anmachwasser 
eingenasst werden ist. Anschlieflend werden die Fugen „nass in 
nass" ausgefugt. 

Nach einer Trockenzeit von etwa 3 Tagen werden in das 
Mauerwerk zwei parallel ubereinander liegende Bohrreihen 
eingebracht. Die Bohrlocher einer Reihe haben einen Abstand 
von etwa 10 cm und liegen linear nebeneinander . Die 
BohrlScher der oberen Reihe sind dabei so angeordnet, dass 
sie gegentiber den Bohrlochern der unteren Reihe versetzt 
sind. 

In die Bohrlocher werden sodann handelsubliche Packer 
eingesetzt, die mit einer unter Niederdruck stehenden 
Befulleinrichtung fur die Injektion verbunden sind. 
Als Injektagelosung kommt das oben genannte naher 
spezifizierte Mittel zum Einsatz, das mit Wasser in einem 
Verhaltnis von 1:15 verdunnt wird. Zunachst werden die 
Bohrlocher der unteren Reihe mit der Injektagelosung verfullt 
und durch Druck von 2 bis 4 bar in das die Bohrlocher 
umgebende Kapillargef uge solange verpresst bis eine Sattigung 
des Gefuges erreicht ist. Es folgt die Verfullung und 
Verpressung der oberen Bohrlocher. 

Je nach den konkreten Anf orderungen an die Horizontalsperre 
kann das Mischungsverhaltnis zwischen 1:8 bis 1:15 variieren. 
Nach Sattigung des Kapillargef iiges mit Injektagelosung und 
deren Abbindung werden die Bohrungen mit Quellbeton oder 
Quellmortel ausgefiillt. 

Die betroffenen Wandbereiche werden anschliefiend mit einem 
Sanierputz verputzt, dem das erf indungsgemafie Mittel in einem 
Verhaltnis von 1:8 bis 1:10 dem Anmachwasser zugegeben wurde. 
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Die Bestandteile des Mittels entsprechen der eingangs 
aufgefuhrten Zusaramensetzung lediglich mit dem Unterschied, 
dass anstelle des weifien Bariumsulf ats ein graues 
Bariumsulfat eingesetzt wird. 



Beispiel 2 

Eine Wand eines alten Mauerwerks soil mit dem 
erf indungsgemaJBen Mittel impragniert werden. 

Aus dem er f indungsgemaften Mittel, dass 60 Masse-% Wasser, 22 
Masse-% Kernseife, 6 Masse-% Kaliumcarbonat r 6 Masse-% 
Natriumhydroxid und 6 Masse-% weiftes Bariumsulfat enthalt, 
wird durch Zusetzen von 12 Teilen Wasser auf 1 Teil des 
erf indungsgemalien Mittels eine Impragnierlosung durch 
Riihren hergestellt. Das .Auftragen der Impragnierlosung 
erfolgt mittels Flutverf ahren auf die sorgfaltig gereinigte, 
staubfreie und abgetrocknete Wandflache. 

Nach Abtrocknung entsteht eine wetterbestandige, 

schmutzabweisende Oberflache, die anstrichf ahig ist. 

Beispiel 3 

Ein Mauerwerk aus Kalksandsteinen soil zur Vorbereitung des 
Aufbringens einer Putzschicht mit einer Grundierung zur 
Verfestigung des Untergrundes versehen werden. 

Ein Teil des erf indungsgemaften Mittels aus 71 Masse-% Wasser, 
18 Masse-% Rernseif e, 4 Masse-% Kaliumcarbonat, 3 Masse-% 
Natriumhydroxid und 4 Masse-% graues Bariumsulfat wird mit 9 
Teilen Wasser durch Ruhren vermischt und die fur den 
Grundierungsauftrag erf orderliche Menge an Grundierlosung 
hergestellt . 

Vor dem Auf t rag der Grundierlosung muss der Untergrund vom 
alten, miirben oder verseuchten Putz befreit werden • Die Fugen 
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sind mindestens 20 mm auszukratzen und alle Flachen durch 
Trocken- oder Feuchtstrahlen von Staub und anderweitigen 
Resten zu reinigen. 

Das Auftragen der Grundierlosung erfolgt wie im Beispiel 2 
beschrieben. 

Die Grundierlosung dringt tief in: die porige Struktur des 
Baustoffs ein, verfestigt die Oberflache und bildet eine 
feste wasserabweisende Zone. 

Beispiel 4 

Ein stark mit bauschadlichen Salzen belastetes historiscties 
Mauerwerk mit einem Salzgehalt von 3 bis 6 Masse-% soli eine 
neue Verputzung erhalten. 

Dem gesamten Anmachwasser fur den Putzmortel werden 10 
Volumenteile des erf indungsgematfen Mittels zugesetzt, wobei 
das erfindungsgemafie Mittel im Verhaltnis 1:10 verdunnt wird. 
Das erf indungsgemafie Mittel hat eine Zusammenset zung aus 71 
Masse-% Wasser, 18 Masse-% Kernseife, 3,4 Masse-% 

Kaliumcarbonat, 3,4 Masse-% graues Bariumsulfat und 4,2 
Masse-% Natriumhydroxid. 

Der Mortel wird in einem Zwangsmischer gemischt und einlagig 
mit einer Schichtdicke von 2 cm aufgetragen. Die 
Oberflachenbearbeitung erfolgte ebenfalls nach dem 
historischen Vorbild. 

Der Putz hat eine Standzeit von mehr als 20 Jahren. . 
Beispiel 5 

Es soil ein Spritzwassersockel, der durch aufsteigende 
Feuchtigkeit ein Wassergehalt zwischen 5 und 10 Masse-% hat, 
neu verputzt werden. Der Sockel muss nach dem Verputz 
dauerhaft ein ansehnliches Aussehen haben, d.h. es durfen 
keine Wasserf lecken und andere Verfarbungen auf dem Sockel 
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erkermbar sein. Der Sockel muss des weiteren wasserabweisende 
Eigenschaften besitzen, die ein Eindringen von Spritzwasser 
5 verhindern. 

Dem Anmachwasser fur den Putzmortel werden 10 bis 12 
Volumenteile des erf indungsgeraaften Mittels zugegeben, was 
einer Verdunnung des erf indungsgemafien Mittels von 1:10 bis 
1:12 entspricht. 

10 Der so zugestellte Mortel wird in einem Zwangsmischer 
gegeben, gemischt, anschlieftend einlagig mit einer 
Schichtdicke von 2 cm aufgetragen und nach Anzug abgerieben. 
Der Putz hat eine Standzeit von mehr als 20 Jahren. Da der 
Putz wasserabweisend ist, wird er durch Spritzwasser nur 

15 geringfiigig verschmutzt . Eine Farbbeschichtung ist nicht 
notwendig . 
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1. Mittel zum Behandeln, insbesondere Irapragnieren, 

Abdichten, Sperren, Verfestigen, Konservieren, Trockenlegen 
und/oder Trockenhalten von kapillarporigen Baustoffen wie 
Ziegel-, Natur- und Kalksandsteine und/oder Betonwerkstoffe, 
d a d u r c h gekennzeichnet, dass das Mittel 
60,0 bis 75,0 Masse-% Wasser, 15,0 bis 22,0 Masse-% Seife, 
1,0 bis 7,0 Masse-% einer Carbonatverbindung, 2,0 bis 6, 0 % 
Masse-% Natriumhydroxid und 1,0 bis 7,0 Masse-% Ftillstoffe 
enthalt. 



2. Mittel zum Vergiiten, insbesondere Hydrophobieren, 

Sperren und Verfestigen von Mineralgemischen wie Mortel, 
Estrich, Schlammen und Beton, d a d u r c li 

gekennzeichnet, dass das Mittel 60,0 bis 75,0 
Masse-% Wasser, 15,0 bis 22,0- Masse-% Seife, 1,0 bis 7,0 
einer Carbonatverbindung, 2,0 bis 6,0 % Masse-% 
Natriumhydroxid und 1,0 bis 7,0 Masse-% Fullstoff enthalt. 



3. Mittel zum Hydrophobieren von Mineralf arben, 

dadurch gekennzeichnet, dass das 

Mittel 60,0 bis 75,0 Masse-% Wasser, 15,0 bis 22,0 Masse-% 
Seife, 1,0 bis 7,0 einer Carbonatverbindung, 2,0 bis 6,0 % 
Masse-% Natriumhydroxid und 1,0 bis 7,0 Masse-% Fullstoff 
enthalt . 
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4 * Mittel nach Anspruch 1 bis 3, dadttrch 

gekennzexchnet, dass die Seife eine Kernseife 
ist . 



5. Mittel nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 

gekennzexchnet, dass die Carbonatverbindung 
Kaliumcarbonat ist. 



6 - Mittel nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 

gekennzexchnet, dass die Gewichtsanteile fur die 
Carbonatverbindung und die Fiillstoffe aufeinander abgestimmt 
sind. 

7. Mittel nach Anspruch 6, dadurch 

gekennzexchnet, dass die Gewichtsanteile 
untereinander gleich groli sind. 



8 - Mittel nach Anspruch 1 bis 7, dadurch 

ge kenn z ei c h n e t, dass der Fullstof f 
Bariumsulfat, Talkum, Titandioxid, Marraormehl, Feldspat oder 
ein Gemisch aus diesen Stoffen enthalt . 



9 - Verfahren zum Behandeln, insbesondere 

Hydrophobieren, Impragnieren, Abdichten, Sperren, 

Verfestigen, Konservieren, Trockenlegen und/oder 

Trockenhalten von kapillarporigen Baustoffen wie Ziegel-, 
Natur- und Kalksandsteine und/oder Betonwerkstof f e mit einem 
Mittel nach Anspruch 1, 
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dad-arch. gekennzeichnet, dass zum 

Behandeln ein Mittel aus 60,0 bis 75,0 Masse-% Wasser, 15,0 
bis 22,0 Masse-% Seife, 1,0 bis 7,0 Masse-% einer 
Carbonatverbindung, 2,0 bis 6,0 % Masse-% Natriumhydroxid und 

I, 0 bis 7,0 Masse-% Fullstoff verwendet wird, das mit 8 bis 
15 Teilen Wasser verdunnt, auf das Mauerwerk aufgetragen oder 
in das Mauerwerk verbracht wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch 

gekennzeichnet, dass als Seife Kernseife 
verwendet wird. 

II. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Carbonatverbindung 
Kaliumcarbonat verwendet wird. 



12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Gewichtsanteile fur 
die Carbonatverbindung und die Fullstoffe aufeinander 
abgestirnmt werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet., dass das Verhaltnis von 
Carbonatverbindung und Fullstoffe auf etwa 1:1 eingestellt 
wird . 

14. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Fullstoff 
Bariumsulfat, Talkum, Titandioxid, Marmormehl, Feldspat oder 
ein Gemisch aus diesen Stoffen verwendet wird. 
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15. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch 

gekennzeichnet, dass zum Impragnieren des 
Mauerwerks das Mittel mit 10 bis 12 Teilen Wasser verdunnt 



wird, 



16. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch 

gekennzeichnet:, dass zum Abdichten und Sperren 
des Mauerwerks durch eine Horizontalsperre das Mittel mit 8 
bis 15 Teilen Wasser verdiinnt wird. 



17 • Verfahren nach Anspruch 9, dadurch 

gekennzeichnet, dass zum Verfestigen 
(Grundieren) der Mauerwerksoberf lache das Mittel mit 9 bis 10 
Teilen Wasser verdunnt wird. 



18- Verfahren zum Vergiiten, insbesondere 

Hydrophobieren, Sperren und Verfestigen von Mineralgemischen 
wie Mortel, Estrich, Schlamme und Beton mit einem Mittel nach 
Anspruch 2, daduarch gekennzexchnet, 
dass zum Vergiiten ein Mittel aus 60,0 bis 75,0 Masse-% 
Wasser, 15,0 bis 22,0 Masse-% Seife, 1,0 bis 7,0 Masse-% 
einer Carbonatverbindung, 2,0 bis 6,0 % Masse-% 
Natriumhydroxid und 1,0 bis 7,0 Masse-% Fullstoff verwendet 
wird, das dem Anmachwasser im Verhaltnis von 1:8 bis 1:12 fur 
Mortel, Estrich, Schlamm oder Beton zugesetzt wird. 



19 - Verfahren nach Anspruch 18, dadurch 

gekennzeichnet, dass als Seife Kernseife 
verwendet wird. 
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20. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch 

gekennzeich.net, dass als * Carbonatverbindung 
Kaliumcarbonat verwendet wird. 



21. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch 

gekennzeich.net, dass die Gewichtsanteile fur 
die Carbonatverbindung und die " Fullstoffe im Mittel 
aufeinander abgestimmt werden. 



22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Verhaltnis von 
Carbonatverbindung und Fullstoffe auf etwa 1:1 eingestellt 
wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Fullstoff Bariumsulf at , 
Talkum, Titandiaoxid, Marmormehl , Feldspat oder ein Gemisch 
aus diesen Stoffen verwendet wird. 



24. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch 

gekennzeichnet, dass das Mittel rait 8 bis 10 
Teilen Wasser verdunnt wird. 



25. Verfahren nach Anspruch 18,. dadurch 

gekennzeichnet, dass fur den Sanierputz das 
Mittel mit 10 Teilen Wasser verdunnt wird. 
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26. Verfahren nach Anspruch 18, d a d u r c h 

gekennzeichnet, dass ftir den Sperrputz das 
Mittel mit 8 Teilen Wasser verdiinnt wird. 



27 ■ Verfahren nach Anspruch 18, d a d u r c h 

gekennzeichnet, dass das Mittel zum Sperren von 
Estrich bzw. Schlamm mit 8 bis 10 Teilen Wasser verdiinnt 
wird. 



28. Verfahren zum Hydrophobieren von Mineralf arben, 
dadurch gekennzeichnet, dass zum 
Hydrophobieren der Farben ein Mittel aus 60,0 bis 75,0 Masse- 
% Wasser, 15,0 bis 22,0 Masse-% Seife, 1,0 bis 7,0 Masse-% 
einer Carbonatverbindung, 2,0 bis 6,0 % Masse-% 
Natriumhydroxid und 1,0 bis 6,0 Masse-% Fttllstoff verwendet 
wird, dass der Mineralfarbe verdiinnt zugesetzt und mit dieser 
durch Riihren vermischt wird. 

29. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch 

gekennz eichnet, dass als Seife Kernseife 
verwendet wird. 

30 • Verfahren nach Anspruch 28, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Carbonatverbindung 
Kaliumcarbonat verwendet wird. 

31 • Verfahren nach Anspruch - 28, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Gewichtsanteile fur 
die Carbonatverbindung und die Fullstoffe im Mittel 
aufeinander abgestimmt werden. 
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32. Verfahren nach Anspruch 31, d a d u r c h 
gekennzexchnet, das Verhaltnis von 
Carbonatverbindung und Fttllstoffe im Mittel auf etwa 1:1 
eingestellt wird. 

33. Verwendung des Mittels nach Anspruch 1 zum 
Hydrophobieren, Impragnieren, Abdichten, Sperren, 
Verfestigen, Konservieren, Trockenlegen und/oder 
Trockenhalten von kapillarporigen Baustoffen wie 
Ziegel-, Natur- und Kalksandsteinen und/oder 
Betonwerkstof f en. 

34. Verwendung des Mittels nach Anspruch 2 zum 
Hydrophobieren, Sperren und Verfestigen von Mineralgemischen 
wie Mortel, Estrich, Schlammen und Beton. 

35. Verwendung des Mittels nach Anspruch 3 zum 
Hydrophobieren von Mineralf arben . 
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